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刖 s 

本标准 中的第 5 章 中的重 金属、 砷、 铅、 汞四项 指标、 第 8 章内 容为强 制性， 其 他为推 荐性。 

本标准 由 中国 石油和 化学工 业协会 提出。 

本 标准由 全国化 学标准 化技术 委员会 无机化 工分会 （SAC/TC63/SC1) 归口。 

本标 准起草 单位： 上海江 沪钛白 化工制 品有限 公司、 中 海油天 津化工 研究设 计院、 江 苏河海 纳米科 
技 股份有 限公司 、 河南 佰利联 化学股 份有限 公司。 

本标准 主要起 草人： 谢 益元、 王 昭元、 郭 永欣、 范 国强、 徐 斌海、 陈 建立。 
本标准 为首次 发布。 
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化妆 品用二 氧化钛 

1 范围 

本标准 规定了 化妆品 用二氧 化钛的 分类、 要求、 试验 方法、 检验 规则、 标志、 标签、 包装、 运输和 
贮存。 

本标 准适用 于化妆 品用二 氧化钛 粉体。 该产品 用于化 妆品中 主要起 遮盖、 改善 肤色、 增白及 屏蔽紫 
外线的 作用。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或修 订版本 均不适 用于本 标准。 然而， 鼓励根 据本标 准达成 协议的 各方研 
究 是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 191-2008 包装 储运图 示标志 （ISO 780: 1997, MOD) 

GB/T 1706-2006 二氧化 钕颜料 

GB/T 5009.74-2003 食 品添加 剂中重 金属限 量试验 

GB/T 6679 固体 化工产 品 采 样通则 

GB/T 6682-2008 分析 实验室 用水规 格和试 验方法 （ISO 3696 ： 1987， MOD) 

GB/T 7917.1-1987 化 妆品卫 生化学 标准检 验方法 汞 

GB/T 7917.2-1987 化 妆品卫 生化学 标准检 验方法 砷 

GB/T 7917.3-1987 化 妆品卫 生化学 标准检 验方法 铅 

GB/T 8170 数值 修约规 则与极 限数值 的表示 和判定 

GB/T 9086 一 2007 用于 色度和 光度测 量的标 准白板 

GB/T 19591-2004 纳米二 氧化钛 

3 分 子式和 相対分 子质量 
分 子式： Ti0 2 

相 对分子 质量： 79.87 (按 2007 年 国际相 对原子 质量） 

4 分类 与分型 
4.1 分类 

化 妆品用 二氧化 钛分为 两类： I 类： 未经 过表面 处理； II 类： 经 过表面 处理。 
4.2 分型 

化妆 品用二 氧化钛 I 类分为 锐钛型 （A) 和金 红石型 （R); 

化妆 品用二 氧化钛 II 类分 为普通 锐钛型 （A)、 普通金 红石型 （R) 和 纳米金 红石型 （NR); 
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4.3 分规格 

II 类各 型分为 亲水和 亲油两 个规格 t 



5 要求 

5.1 外观： 白色 粉末。 

5. 2 化妆 品用二 氧化钛 应分别 符合表 1 和表 2 要求- 

表 1 I 类产品 的要求 



项目 


指 标 


锐钛型 （A) 


金 红石型 （R) 


二 氧化钛 （Ti0 2 ) w/% 




98 


98 


干燥减 量 w/% 




0.5 


0.5 


灼 烧失罱 w/% 


《 


0.5 


0.5 


水溶物 w/% 


《 


0.5 


0.3 


重金属 （以 Pb 计） w/% 


《 


0.0020 


0.0020 


砷 （As) w/% 




0.0005 


0.0005 


铅 （Pb) w/% 




0.0010 


0.0010 


汞 （Hg) w/% 


《 


0.0001 


0.0001 


PH 


6.5-8.5 


6〜8 


白度 （Wh) 


》 


90 


90 


细度 （<45|im) w/% 




0.1 


0.1 




表 2 


II 类产品 的要求 













指 


标 






项目 




普通 锐钛型 （A) 


普通金 红石型 （R) 


纳米金 红石型 （NR) 






亲水 


亲油 


亲水 


亲油 


亲水 


亲油 


二 氧化钛 （Ti0 2 ) w/% 




90 


90 


90 


85 


70 


75 


干 燥减景 w/% 


《 


2 


1 


1 




协议 


协议 


灼烧失 » w/% 


《 


3 


6 


5 


10 


协议 


协议 


水溶物 w/% 




2 




2 




协议 




重金属 （以 Pb 计） w/% 




0.0020 


0.0020 


0.0020 


0.0020 


0.0020 


0.0020 


砷 （As) w/% 


《 


0.0005 


0.0005 


0.0005 


0.0005 


0.0005 


0.0005 


铅 (Pb) w/% 


《 


0.0010 


0.0010 


0.0010 


0.0010 


0.0010 


0.0010 


汞 （Hg) w/% 




0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


0.0001 


pH a 


6.5—9.5 




6.5〜9.5 




6.5—9.5 




白度 （Wh) 




90 


90 


90 


90 


90 


90 


细度 （<45jim) w/% 


《 


0.1 




0.1 








平均 晶粒度 /nm 


《 










100 


100 


紫外线 透过率 /% 








协议 


协议 


协议 


协议 


表面 处理剂 b 


协议 


协议 


协议 


协议 


协议 


协议 


a 如用 户对亲 油规格 产品的 pH 值有 要求， 可根 据产品 实际情 况协商 确定。 
b 产 品出厂 时应 标示产 品所 用表面 处理剂 的类型 。 
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6 试 验方法 
6. 1 安 全提示 

本 试验方 法中使 用的部 分试剂 具有毒 性或腐 蚀性， 操作 时须小 心谨慎 ！ 如溅到 皮肤或 眼睛上 应立即 
用水 冲洗， 严重者 应立即 就医。 挥发 性有机 溶剂大 部分有 害人体 健康且 易燃， 操作时 应在通 风橱中 进行， 
避免 与明火 接触。 
6.2 一般 规定 

本 标准所 用试剂 和水， 在没 有注明 其他要 求时， 均指 分析纯 试剂和 GB/T6682 — 2008 中规定 的三级 

水。 

6. 3 外 观检验 

在自然 光下， 用目视 法判定 外观。 
6.4 鉴 别试验 
6. 4. 1 试剂 
6.4.1.1 硫酸； 

6.4.1.2 过 氧化氢 溶液： 20%。 
6.4.2 分 析步骤 

称取约 0.5 g 试样， 加 5mL 硫酸， 慢慢 加热， 直至硫 酸出现 烟雾， 冷却。 小 心谨慎 的用水 稀释到 
100mL, 过滤。 然 后取约 5 mL 滤液， 加入 数滴过 氧化氢 溶液， 滤液 出现橙 红色。 
6.5 晶 型测定 
6. 5. 1 仪器 

X 射线衍 射仪： X 射线发 生器功 率可达 （40kV/40mA)。 
6.5.2 分 析步骤 

将 样品按 X 射线衍 射仪要 求压片 后进行 测定。 调节 衍射仪 增益使 被测晶 面衍射 峰高度 在记录 范围内 
达到最 大值， 角度 范围从 20°〜80°， 通 过观察 测定晶 面特征 衍射峰 的位置 （锐 钛型 25° 左右， 金 红石型 
27° 左右） 来判断 样品的 晶型。 
6.6 二氧 化钛含 量的测 定一铝 还原法 
6. 6. 1 方 法提要 

同 GB/T 1706-2006 第 7.1.1 条。 
6.6.2 试剂 和材料 

同 GB/T 1706-2006 第 7.1.2 条。 
6.6.3 仪器、 设备 

同 GB/T 1706-2006 第 7.1.3 条。 
6.6.4 分 析步骤 

称取 0.20 g±0.01 g 按 6.7 条干 燥后的 试样， 精确至 0.0002 g, 以下同 GB/T 1706 — 2006 第 7.1.4.3 

条。 

6.6.5 结 果计算 
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同 GB/T 1706-2006 第 7.1.5 条。 
6.7 干燥减 量测定 

同 GB/T 1706-2006 第 7.2 条， 干燥 3h。 保 留试料 用于灼 烧失量 测定。 
6.8 灼烧失 量测定 
6.8.1 仪器、 设备 

高 温炉： 温度能 控制在 800 V ±25 °C 。 
6.8.2 分 析步骤 

称取约 2 g 按 6.7 条干 燥后的 试样， 精确至 0.0002 g, 置于 预先于 800°C 士 25°C 下灼烧 至质量 恒定的 
瓷坩 埚中， 于 高温电 炉中在 800°C±25°C 下灼烧 至质量 恒定。 
6.8.3 结 果计算 

灼烧失 量以质 量分数 ^计， 数 值以％ 表示， 按公式 （1) 计算： 



式中： 

mi 灼 烧前试 料和瓷 坩埚的 质量的 数值， 单 位为克 （g); 
m 2 灼 烧后试 料和瓷 坩埚的 质量的 数值， 单 位为克 （g); 
m —— 灼烧前 试料的 质量的 数值， 单 位为克 （g)。 

取 平行测 定结果 的算术 平均值 为测定 结果， 两 次平行 测定结 果的绝 对差值 不大于 0.05%。 
6.9 水 溶物含 量测定 

同 GB/T 1706-2006 第 7.3 条。 
6. 10 重金 属含量 的测定 

6.10.1 方 法提要 

同 GB/T 5009.74-2003 第 2 章。 

6.10.2 试剂 

6. 10. 2. 1 盐酸 溶液： 1 + 19; 
6.10.2.2 乙酸 溶液： 1 + 19； 

6. 10. 2. 3 其他 试剂同 GB/T 5009.74 — 2003 第 3 章。 
6.10.3 仪器、 设备 

同 GB/T 5009.74-2003 第 4 章。 
6.10.4 分 析步骤 
6.10.4.1 试 验溶液 A 的制备 

称取 10.0 g±0.1 g 试样， 置于 250 mL 烧杯中 ，加 50 mL 盐酸 溶液， 加热 至沸， 再缓缓 地煮沸 15 min。 

用离心 分离使 不溶物 沉降。 用定性 滤纸过 滤上层 清液， 再用 10 mL 热 水洗涤 烧杯和 残渣， 反 复洗涤 3 次。 
最后用 10 mL 〜： L5 mL 的热 水冲洗 滤纸， 将收 集的滤 液和洗 液冷却 后全部 转移至 100 mL 容量 瓶中， 加 
水至 刻度， 摇勾。 将 此溶液 作为试 验溶液 A， 保留 此溶液 用于重 金属、 砷、 铅 和汞的 测定。 
6. 10.4.2 测定 
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移取 lOmL 试 验溶液 A， 置于 50mL 纳 氏比色 管中， 加 入一滴 酚酞指 示液， 滴 加氨水 溶液至 呈微红 
色， 加 2 mL 乙酸 溶液， 用水 稀释至 50mL， 作 为检测 溶液， 以下按 GB/T 5009.74 — 2003 第 6 章 操作。 

标准 比色溶 液是： 移取 2 mL 铅标 准溶液 （111^溶液含有0.0111^?1 3 )， 置于 50 mL 纳 氏比色 管中， 
与 试样同 时同样 处理。 
6. 11 砷含量 的测定 

移取 10 mL 试 样溶液 A (6.10.4.1), 其他 操作同 GB/T 7917.2 — 1987 第 1 章。 
6. 12 铅含量 的测定 

移取 10 mL 试 验溶液 A (6.10.4.1), 其他 操作同 GB/T 7917.3 — 1987 第 1 章。 
6. 13 汞含量 的测定 

移取 lmL 试 验溶液 A (6.10.4.1), 其他 操作同 GB/T 7917.1 — 1987 第 5 章。 
6. 14 pH 值 的测定 

同 GB/T 1706-2006 第 7.8 条。 
6. 15 白度 的测定 
6.15.1 仪器、 设备 

6.15.1.1 白 度计： 带有 标准白 度板和 工作白 度板， 分度值 0.2; 

6.15.1.2 标准白 度板： 符合 GB/T9086 — 2007 规定的 粉体标 准白板 或无光 泽的陶 瓷标准 白板； 
6.15.1.3 工作 标准白 度板： 符合 GB/T9086 — 2007 规定 的有光 泽的陶 瓷标准 白板。 
6.15.2 分 析步骤 

用 定期标 定过的 标准白 度板校 正工作 标准白 度板。 用工 作标准 白度板 将白度 仪调整 至工作 状态， 将 
试样均 匀地置 于粉末 皿中， 使 试样面 超过粉 末皿约 2 cm。 用光 洁的玻 璃板覆 盖在试 样的表 面上， 压紧试 
样， 并稍加 旋转， 移去玻 璃板； 或用恒 压粉体 压样器 压样。 沿水平 方向观 察试样 表面， 应 无凹凸 不平、 
疵 点和斑 痕异常 情况。 

将试 样服置 于仪器 台上， 测 定亨特 白度值 （Wh)， 读准至 0.1; 将试 样皿在 仪器台 上旋转 90° ， 测 
定白 度值， 读准至 0山 再旋转 90° ， 测定白 度值， 读准至 0.1。 三次读 数结果 极差不 得大于 0.5。 

取 平行测 定结果 的算术 平均值 为测定 结果。 两 次平行 测定结 果的绝 对差值 不大于 1。 
6. 16 细度 的测定 

细度 (<45]am) 测定同 GB/T 1706 — 2006 第 7.4 条。 
6. 17 平 均晶粒 度测定 
6. 17. 1 仪器 

x 射线衍 射仪： 综 合稳定 度优于 i%， 测 角仪精 度优于 o.oor 。 

6.17.2 分 析步骤 

同 GB/T 19591-2004 第 5.6 条。 
6. 18 紫外 线透过 率测定 

紫 外线透 过率测 定方法 可按协 议方法 操作。 
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7 检 验规则 

7.1 本标准 要求中 规定的 全部项 目为出 厂检验 项目， 应逐批 检验。 

7.2 生 产企业 用相同 材料， 基 本相同 的生产 条件， 连 续生产 或同一 班组生 产的同 一级别 的化妆 品用二 
氧 化钛为 一批， 每 批产品 不超过 10 1。 

7.3 按 GB/T 6679 中的规 定确定 采样单 元数。 采 样时将 采样器 自袋的 中心垂 直插入 至料层 深度的 3/4 
处 采样。 将采出 的样品 混匀， 用 四分法 縮分至 不少于 500 go 将样 品分装 于两个 清洁、 干 燥的容 器中， 
密封， 并粘贴 标签， 注 明生产 厂名、 产品 名称、 类别、 型号、 规格、 批号、 采样 日期和 采样者 姓名。 一 
份用于 检验， 另一 份保存 备查。 保存 时间由 企业根 据需要 确定。 
7. 4 生产 企业应 保证每 批生产 的化妆 品用二 氧化钛 都符合 本标准 要求。 

7.5 检验 结果如 有指标 不符合 本标准 要求， 应重新 自两倍 量的包 装中采 样进行 复验， 复 验结果 即使只 
有 一项指 标不符 合本标 准的要 求时， 则 整批产 品为不 合格。 
7. 6 采用 GB/T 8170 规 定的修 约值比 较法判 定检验 结果是 否符合 标准。 

8 标志、 标金 

8.1 化妆 品用二 氧化钛 包装容 器上应 有牢固 清晰的 标志， 内容 包括： 生 产厂名 
妆品 用二氧 化钛" 字样、 类别、 型号、 规格、 净 含量、 批号 或生产 日期、 保质期 
卫 生许可 证号、 本标准 编号及 GB/T 191 — 2008 中 规定的 "怕 雨" 标志。 
8.2 每批 出厂的 化妆品 用二氧 化钛都 应附有 质量证 明书， 内容 包括： 生 产厂名 
妆品 用二氧 化钛" 字样、 类别、 型号、 规格、 净 含量、 批号 或生产 日期、 保质期 
卫 生许可 证号、 产 品质量 符合本 标准的 证 明 和 本标准 编号。 

9 包装、 运输、 贮存 

9.1 化 妆品用 二氧化 钛内包 装采用 聚乙烯 薄膜袋 或铝塑 复合薄 膜袋， 外包 装采用 纸箱、 纸桶或 塑料桶 
包装。 每袋 净含量 5kg、 101^或251^。 用户对 包装有 特殊要 求时， 可供需 协商。 

9.2 化妆 品用二 氧化钛 在运输 过程中 应有遮 盖物， 防止 雨淋、 受潮， 包装不 得受到 污损。 运输 工具应 
清洁、 干燥； 不 得与有 毒有害 物品及 其他污 染物品 混运。 

9.3 化妆品 用二氧 化钛应 贮存在 干燥库 房处， 防止 雨淋、 受潮。 不 得与有 毒有害 物品及 其他污 染物品 

混贮。 

9.4 化 妆品用 二氧化 钛在符 合标准 包装、 运输、 贮存条 件下， 自出厂 之日起 保质期 不少于 24 个月。 



、 厂址、 产品 名称、 "化 
、 生 产许可 证号和 标志、 

、 厂址、 产品 名称、 "化 
、 生 产许可 证号及 标志、 
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